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On sait appliquer sur des metaux des revete- 
menls superficiels d'alliages en utilisant un pis- 
tolet a nam mi.-. Ceci s'effectue d'habitude en 
constituant d'abord l'alliage requis et en le 
reduisant ensuite sous forme de poudre par des 
techniques connues. On introduit alors la pou- 
dre dans le pistolet et on la projette sur la sur- 
face du metal ou elle fond en constituant le 
revetement desire. 

On a egalement propose les memes techniques 
en utilisant un pistolet a plasma. 

L'objet de cette invention est de procurer un 
procede perfectionne pour appliquer sur un 
metal un revetement d'alliage. 

Le procede conforme a I'invention est cara- 
terise en ce que les constituants pulverulents de 
l'alliage sont introduits dans un pistolet a 
plasma separement, ou sous forme d'un melange 
physique. 

L'invention reside egalement dans l'introduc- 
tion des constituants de l'alliage dans le pistolet 
a plasma a differents endroits de ce pistolet, ce 
qui permet d'introduire les constituants dans des 
portions du pistolet se trouvant aux tempera- 
tures les mieux appropriees aux proprietes physi- 
ques des constituants. " 

On va maintenant decrire I'invention a titre 
d'exemple en se referant au dessin joint, dans 
lequel : 

La figure 1 est une representation schematique 
d'une premiere realisation d'un dispositif per- 
mettant de mettre en application I'invention ; 

La figure 2 est une vue analogue d'une va- 
riant e de ce dispositif. 

Dans le dispositif represents sur la figure 1, 
on voit un pistolet a plasma ay ant une electrode 
arriere 10 entouree par une electrode avant tu- 
bulaire 11. 

Par des connexions electriques appropriees 
referencees 12 et 13, le pistolet est relie a un 



dispositif de commande 16 pour la production 
d'un arc, un gaz approprie etant amene dans la 
region de Tare, en 14. L'energie electrique est 
fournie par une source appropriee referencee 
15. 

La poudre a pro jeter est amenee d'un reser- 
voir 17 par un passage 18 dans I'electrode avant 
11. 

En fonctionnement, 1'eclatement de l'arc dans 
le courant de gaz fait deposer sur la piece a 
revetir 19 la poudre a l'etat fondu. Le dispositif 
decrit jusqu'ici est connu. 

Toutefois, dans l'exemple de cette invention, 
les constituants d'un alliage, chacun etant sous 
une forme pulverulente, sont melanges pour 
constituer un melange physique qui est amene 
au pistolet a plasma. Du fait de la haute tempe- 
rature du pistolet a plasma, le melange est fondu 
pour constituer l'alliage souhaite et en former 
un revetement sur la piece en metal 19 sur 
laquelle il est pro jete. 

On peut toutefois envisager qu'avec certains 
alliages il serait preferable d'introduire separe- 
ment les constituants en divers endroits du pis- 
tolet, chaque constituant etant introduit a la 
temperature la mieux appropriee pour la forma- 
tion correcte de l'alliage a la surface du metal 
sur lequel il est projete. La figure 2 represente 
un dispositif destine a cet usage, avec deux 
reservoirs d' alimentation en poudre 20 et 21, 
et deux passages associes 22 et 23. 

La temperature obtenue le long du courant 
de plasma dans le pistolet varie avec la distance 
a I'electrode arriere 10 et Ton introduit les cons- 
tituants de l'alliage a des endroits espaces le 
long du courant de plasma et correspondant 
approximativement a 1'intervalle de temperature 
entre la temperature du point de fusion de Tun 
des constituants et celle d 1 un autre constituant. 
A titre d'exemple d'alliages pouvant etre ap- 
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pliques sur une surface metallique par cette 
methode, on peut citer un alliage a base de 
cobalt, dont les constituants sont le cobalt, le 
chrome et le tungstene. Le cobalt et le chrome 
ont des points de fusion d'environ 1 495 °C et 
1 615 °C respectivement, et Ton introduit ces 
constituants dans les cou rants de plasma dans 
une zone a temperature relativement basse. Le 
tungstene ayant on point de fusion d'approxima- 
tivement 3 370 °C, doit etre introduit dans une 
zone a temperature relativement elevee, celle-ci 
etant la plus proche de Pelectrode arriere 10. 

Un autre exemple est constitue par un alliage 
a base de nickel dont les constituants sont le 
nickel, le chrome, le silicium et le bore. On 
introduit le nickel et le bore prealablement me- 
langes et aussi le nickel et le silicium danB une 
zone de temperature relativement basse, tandis 
que Ton introduit le chrome dont le point de 
fusion est plus eleve dans une zone de tempe- 
rature relativement plus elevee. 

P'autres exemples d'alliages pouvant etre pro- 
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jetes par la methode sont : les alliages nickel 
chrome-molybdene, les alliages fer-chrome et les 
alliages fer-chrome-molybdene. 

RESUME 

L'invention a pour objet un procede pour 
appliquer sur un metal un revetement d'alliage, 
presentant les caracteristiques suivantes, cons 
derees isolement ou en eombinaison : 

1° On introduit les constituants pulverulents 
d'un alliage sous forme d'un melange physique 
dans un pistolet k plasma ; 

2° On introduit separement dans un pistolet a 
plasma les constituants de ralliage k appliquer ; 

3° On introduit les constituants de Talliage 
dans des zones respectives du pistolet a plasma, 
dans lesquelles les conditions de temperature 
sont les mieux appropriees aux proprietes phy- 
siques des constituants respectifs. 
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